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COMPOSITIONS COSMETIQUES TRANSPARENTES OU TRANSLUCIDES COLOREES PAR DES PIGMENTS. 

L'invention concerne des compositions cosm^tiques 

transparentes ou translucides color6es pr6sentant une tur- 
bidity inf^rieure ^ 800 NTU et contenant, dans une base 
cosm^tique iransparente ou transiucide, une quantity inf6- 
rieure a 0, 5 % en poids, rapport6e k la composition cosm§- 
tique finale, d'au moins un pigment co!or6. insoluble dans ta 
base cosm^tlque, ayant une taille moyenne de particuies 
sup6rieure a 100 nm. 
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Compositions cosmetiques transparentes ou translucides 
colorees par des pigments 

La presente invention concerne des compositions cosmetiques 
5 transparentes ou translucides colorees par des pigments. 

La coloration de compositions cosmetiques transparentes ou 
translucides est habituellement obtenue par des colorants solubles dans le 
support cosmetique qui presentent Tavantage de ne pas diffuser la lumiere et 
10 de preserver ainsi les proprietes de transparence des compositions les 
contenant. Le brevet US 3 148 125 decrit des rouges a levres transparents 
colores par des colorants, 

Cependant, le nombre de colorants, et notamment de colorants 
liposolubles, dont I'utilisation en cosmetique est autorisee par les differentes 
15 legislations nationales est tres limits. La gamme de couleurs que Ton pent 
esperer obtenir pour des compositions en particuiier lipophiles anhydres 
destinees a etre appliquees sur tous les endroits du visage ou du corps est de ce 
fait fortement limitee. 

20 Une autre approche pour colorer des compositions cosmetiques 

transparentes a ete Futilisation de pigments ayant des dimensions nettement 
infdrieures aux longueurs d'onde de la lumiere visible, c*est-a-dire inferieures a 
200 rnn (soit la plus faible longueur d'onde du spectre visible (400 nm) divisee 
par 2) ou mieux inferieures a 100 nm. Les brevets JP 0 220 7014 et EP 79 612 

25 decrivent des compositions cosmetiques transparentes contenant des pigments 
de tres petite taille allant jusqu*^ 300 A. Ces nanopigments, parmi lesquels on 
peut citer les oxydes de fer bruns et noirs et les dioxydes de titane blancs, sont 
cependant egalement en nombre tres limits et ne permettent pas Tobtention 
d'une large gamme de couleurs. 

30 Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces pigments necessite un broyage 

tres pousse et la stabilite des compositions au cours du temps s'avere souvent 
insatisfaisante. 
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II existe par consequent toujours un besoin d'une methode de 
coloration de Compositions cosmetiques transparentes ou translucides par des 
agents colorants physiologiquement acceptables permettant Tobtention d'une 
large ganime de couleurs, tout en maintenant la transparence du support. 

5 

La demanderesse a decouvert de maniere surprenante qu'il etait 
possible tfobtenir des compositions cosmetiques translucides ou transparentes 
color^es en incorporant dans des supports cosmetiques transparents ou 
translucides une tres faible fraction de pigments ay ant des dimensions 

10 superieures a celles des nanopigments utilises dans la technique. 

La presente invention a par consequent pour objet des compositions 
cosmetiques transparentes ou translucides colorees presentant une turbidite 
inferieure a 800 NTU, contenant dans une base cosmetique transparente ou 
translucide une quantite inferieure a 0,5 % en poids, rapportee a la composition 

15 cosmetique finale, d'au moins un pigment colore, insoluble dans la base 
cosmetique, ay ant une taille moyenne de particules superieure a 100 nm. 

Les pigments colores utilisables selon la presente invention pour la 
coloration des compositions transparentes ou translucides sont choisis parmi la 
20 tres grande variete de pigments colores mineraux, organiques ou composites 
utilises habituellement dans le domaine cosmetique. 

On peut citer a titre d'exemples de pigments mineraux les oxydes de 
fer, I'oxyde de chrome, I'hydrate de chrome, les outremers (polysulfures 
d*aluminosilicates), le bleu de cobalt, le bleu de Prusse (ferrocyanure ferrique), 
25 le violet de manganese, le pyrophosphate de manganese et certaines poudres 
metaliiques telles que les poudres d'argent ou d' aluminium. 

Les pigments organiques sont choisis par exemple parmi le noir de 
carbone, le thioindigo ou le rouge flaming. 

30 

Les pigments composites utilisables selon la presente invention 
englobent notamment les laques, c'est-a-dire des sels de certains metaux 
(calcium, baryum, aluminium, strontium, zirconium et leurs melanges) de 
colorants organiques acides, immobilises sur un support organique tel que la 
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colophane, ou sur un support mineral tel que Talumine, le sulfate de baiyum, le 
carbonate de calcium, le talc, I'argile, Toxyde de zinc, le dioxyde de titane et 
des combinaisons de ceux-ci. On peut citer a titre d*exemple de telles laques, le 
sel de calcium du rouge lithol B sur colophane et sulfate de baryum (D&C Red 
5 n° 7 calcium lake), le sel d'aluminium de la tartrazine sur alumine (FD&C 
Yellow n"^ 5 aluminium lake), le sel d'aluminium de Teosine sur alumine et 
dioxyde de titane (D&C Red n"* 21 aluminium lake), le sel d'aluminium de la 
phloxine B sur alumine (D&C Red n° 27 aluminium lake), le sel d'aluminium 
du jaune brillant FCF sur alumine (FD&C Yellow n° 6 aluminium lake) et le 
10 sel d'aluminium de bleu brillant sur alumine (FD&C Blue n° 1 aluminium 
lake). 

Si necessaire, les pigments colores decrits ci-dessus peuvent etre 
enrobes par differents materiaux choisis par exemple parmi les silicones, les 
15 acides amines ou les composes fluores. Un tel enrobage peut etre utile, voire 
necessaire, pour ameliorer la compatibilite des pigments avec certaines bases 
cosmetiques et stabiliser les dispersions obtenues au cours du temps. 

Cette grande variete de pigments utilisables seuls ou en combinaison 
20 pour la coloration des compositions transparentes ou translucides permet 
d'obtenir une infinite de nuances et permet ainsi, notamment dans le cas de 
bases cosmetiques lipophiles anhydres, de surmonter I'inconvenient de la 
gamme restreinte de couleurs disponibles pour les compositions contenant des 
colorants solubles dans la base. 

25 

Un autre avantage des compositions cosmetiques transparentes ou 
translucides de la presente invention est lie a la taille des particules du ou des 
pigments colores utilises. 

En effet, la taille moyenne de particules des pigments utilises selon la 
30 presente invention est superieure a 100 nm et de preference superieure a 
200 nm. 

Les pigments colores utilises ne presentent par consequent pas les 
problemes d'instabilite de I'etat disperse des compositions cosmetiques de Tart 
ant^rieur contenant des nanopigments ayant une taille inferieure a 100 nm. 



2817742 



Les pigments ainsi disperses ne necessitent pas un broyage aussi 
pouss^, done aussi long et couteux, que des pigments de taille inferieure a 100 
nm. 

Les dispersions transparentes ou translucides colorees par les pigments 
5 indiques ci-dessus ayant une taille moyenne superieure h 100 nm presentent 
une stabilite a long terme satisfaisante et ne necessitent que de faibles quantit^s 
d'agent dispersant, voire pas d'agent dispersant du tout. 

La quantite de pigments utilisee dans les compositions cosmetiques 
10 transparentes ou translucides colorees de la presente invention depend de 
certains parametres tels que la nature, la taille moyenne et le pouvoir colorant 
des particules de pigment, la nuance, la transparence et Tintensite de couleur 
recherchees ou encore la nature chimique de la base cosmetique utilisee. II 
s*agit le plus souvent de trouver le meilleur compromis entre une turbidite 
1 5 minimale et une intensity de couleur maximale, 

D'une maniere generale, la concentration du ou des pigments colores 
dans les compositions cosmetiques transparentes ou translucides de la presente 
invention est inferieure a 0,5 % en poids et de preference inferieure a 0,1 % en 
20 poids, rapportee a la composition cosmetique finale. 

On entend par compositions transparentes ou translucides selon la 
presente invention des compositions presentant une turbidite, mesur^e selon la 
la methode decrite ci-apres, inferieure k 800 NTU (Nephelometric Turbidity 
25 Units) et de preference inferieure a 500 NTU. 

On mesure la turbidite a Taide d'un turbidimetre modele 2100 P de la 
societe HACH a temperature ambiante (20 a 25 "^C). Les tubes utilises pour la 
mesure sont references AR 397 A cat 24347-06. L'etalonnage de Tappareil se 
30 fait par des suspensions de formazine de differentes concentrations. 

On pent utiliser comme base cosmetique transparente ou translucide 
pour la preparation des compositions cosmetiques transparentes ou 
translucides colordes de la presente invention n'importe quelle base cosmetique 
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connue pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de transparence indiqu^es 
ci-dessus. II va en effet de soi que la base cosmetique utilisee, exempte de 
pigments colores, devra presenter une transparence ou translucidite suffisante 
pour que la valeur de la turbidite de la composition finale coloree par des 
5 pigments ne depasse pas les valeurs limites indiqu6e ci-dessus. 

La base cosmetique peut se presenter sous n'importe quelle forme 
compatible avec les exigences de transparence ou de translucidite indiqudes ci- 
dessus. II peut s'agir par exemple d'une emulsion eau-dans-huile, d'une 
10 emulsion huile-dans-eau, d'un gel solide, hydrophile ou lipophile, d'un gel 
souple, d*une lotion huileuse. 

Comme explique ci-dessus, le choix d*une faible fraction (moins de 
0,5 % en poids) de pigments colords insolubles dans la base cosmetique ayant 
15 les dimensions particulieres indiquees ci-dessus se traduit par des avantages 
particulierement interessants dans le cas d'une base lipophile anhydre, c*est-a- 
dire d'une base ne permettant pas la dissolution de colorants solubles 
hydrophiles. 

Dans un mode de realisation prefere de I'invention, la base cosmetique 
20 est par consequent une base lipophile anhydre. 

Les compositions cosmetiques transparentes ou translucides colorees 
selon la presente invention peuvent contenir, en plus des pigments colores 
decrits ci-dessus, un ou plusieurs pigments blancs tels que le dioxyde de titane, 
25 le dioxyde de zirconium, le dioxyde de cerium ou Toxyde de zinc. 

Les compositions cosmetiques transparentes ou translucides colorees 
selon la presente invention peuvent contenir en outre des additifs utilises 
habituellement dans le domaine cosmetique, tels que par exemple les agents 
30 dispersants, les parfums, les filtres solaires, les conservateurs, les agents anti- 
oxydants ou les principes actifs cosmetiques, a condition bien entendu que 
Taddition de ces constituants facultatifs n'altere pas les propriet^s de 
transparence ou de translucidite inherentes aux compositions cosmetiques de la 
presente invention. 
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La presente invention est illustree a Taide des exemples suivants. 
Exemple 1 

On prepare un baume a levres transparent colore a partir des 
ingredients suivants ; 



* condensat d'un diacide en C36 hydrogene et d'ethylenediamine, esterifie par 
Talcool stearylique (masse molaire environ 4000) commercialise par la societe 
ARIZONA CHEMICAL 

**agent dispersant commercialise par la societe AVECIA Pigments and 
Additifs 

On prepare une dispersion des pigments dans Thuile de Parleam en 
presence de Tagent dispersant. On incorpore cette dispersion dans les autres 
ingredients (Uniclear® 100 et octyldodecanol) chauffes a 100 ^'C en maintenant 
le melange sous faible agitation pendant 30 minutes, Apres coulee dans des 
moules et refroidissement a temperature ambiante, on obtient une composition 
solide de couleur beige rose presentant une turbidite de 87,3 NTU. 



Uniclear® 100* 
Octyldodecanol 
Oxydes de fer 



0,0006 % 
0,00002% 
4% 

qsp 100 % enpoids 



25% 
10% 



Solsperse^ 21000** 
parfum 

Huile de Parleam 
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Exemple 2 

On prepare un gel parfumant anhydre transparent colore pour le corps 
5 en melangeant les ingredients suivants : 



Resine de silicone de type KSG 6* 43 % 

Pentacyclodimethicone 43 % 
Laque d'aluminium de bleu brillant FCF 

10 suralumine (12/88) (Blue Hake) 0,001% 

Solsperse 21000** 0,000025 % 

Parfum 4% 
Huile de Parleam qsp. 100% en poids 



15 

*commerciaIisee par la societe Shin Etsu 

**agent dispersant commercialise par la societe AVECIA Pigments and 
Additifs 

20 Le gel obtenu est de couleur bleue et presente une turbidite de 

39,6 NTU. 



25 
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REVENDICATIONS 

1 , Composition cosmetique transparente ou translucide coloree pr^sentant 
une turbidite inferieure a 800 NTU, caracterisee par le fait qu'elle contient, dans 
une base cosmetique transparente ou translucide, une quantite inferieure a 0,5 % 
5 en poids, rapportee a la composition cosmetique finale, d'au moins un pigment 
colore, insoluble dans la base cosmetique, ayant une taille moyenne de particules 
sup^rieure a 100 nm. 

2. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 1, caracterisee par le fait que le ou les pigments ont une taille 

10 moyenne de particules superieure a 200 run. 

3. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que la concentration du ou des 
pigments colores est inferieure a 0,1 % en poids rapportee a la composition 
cosmetique finale. 

1 5 4. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 

Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu*elle 
presente une turbidite inferieure a 500 NTU. 

5. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 

20 ou les pigments sont choisis parmi les pigments organiques, raineraux ou 
composites. 

6. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 5, caracterisee par le fait que les pigments mineraux sont 
choisis parmi les oxydes de fer, Toxyde de chrome, I'hydrate de chrome, les 

25 outremers (polysulfures d'aluminosilicates), le bleu de cobalt, le bleu de Prusse 
(ferrocyanure ferrique), le violet de manganese, le pyrophosphate de 
manganese et des poudres metalliques telles que les poudres d*argent ou 
d*aluminium. 

7. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
30 la revendication 5, caracterisee par le fait que les pigments organiques sont 

choisis parmi le noir de carbone, le thioindigo et le rouge flaming. 

8. Composition cosmetique transparente ou translucide colorde selon 
la revendication 5, caractdrisie par le fait que les pigments composites sont 
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choisis parmi les laques ou sels de calcium, baryum, aluminium, strontium, 
zirconium et leurs melanges, de colorants organiques acides immobilises sur 
un support organique ou mineral, 

9. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
5 la revendication 8, caracterisee par le fait que les laques sont choisies parmi le 

sel de calcium du rouge lithol B sur colophane et sulfate de baryum (D&C Red 
n° 7 calcium lake), le sel d'aluminium de la tartrazine sur alumine (FD&C 
Yellow n^ 5 aluminium lake), le sel d'aluminium de Teosine sur alumine et 
dioxyde de titane (D&C Red n*^ 21 aluminium lake), le sel d'aluminium de la 
10 phloxine B sur alumine (D&C Red n° 27 aluminium lake), le sel d'aluminium 
du jaune brillant FCF sur alumine (FD&C Yellow n° 6 aluminium lake) et le 
sel d'aluminium de bleu brillant sur alumine (FD&C Blue n^ 1 aluminium 
lake). 

10. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
15 Tune quelconque des revendications pr^cedentes, caracterisee par le fait que 

les pigments colores sont enrobes par des materiaux choisis parmi les 
silicones, les acides amines et les composes fluores. 

1 1 . Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications pr^cedentes, caracterisee par le fait qu'elle 

20 contient en outre un ou plusieurs pigments blancs choisis parmi le dioxyde de 
titane, le dioxyde de zirconium, le dioxyde de cerium et Toxyde de zinc, 

12. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la 
base cosmetique transparente ou translucide est une base cosmetique lipophile 

25 anhydre. 

13. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 
contient en outre des additifs physiologiquement acceptables choisis parmi les 
agents dispersants, les parfums, les filtres solaires, les conservateurs, les agents 

30 anti-oxydants et les principes actifs cosmetiques. 
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